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Verfahren zur Horstellung fUr Ultraviolc tt strahlung 
durchlassigen Glases. 
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Die Frfindung be tr if ft ein Verfahron zur 

Herstollung fiir Ultraviolettstrahluiig dm-chiassigen 

Glasos und das durch dieses Verfahren erhalteno Glas. 

handelt sich hier urn eine Klasse von 

Giasorn, deron ZusammensGtzime in Gow.$ innerhalb des 

folgcndon Boroiches liegt : 

SiO n 61-70 CaO O - 6 ) 

) inse 



B ? 0 3 0,5- 3,5 



Na 2° 



BaO 
A1 2 0 3 



gosarnt 
6-15 



/* - 15. 
8 - lo MfjO 0-5 

K.,0 9 - 1'i AI„0„ 1-5. 

Diese GlUser kennzoichnen sich insbosondere 
durch eine hohe Durcblassigkoit fiir Ultraviole ttstrahlung 
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von 253 1 7 nm » wodurch sie als Umh.fi Hung- fur Lamperi mit 
sogenannter keimt 6 tender Strahlung brauchbar sind. 

Ura eine hohe Durchlassigkeit fur Ultravio- 
lettstrahlung zu erhalten, soil bei der Herstellung 
dieser Glaser von sehr reinen Ausgangsstoffen ausgegangen 
wer den « Dem Gemenge wird aus serdem e in organi s che s Reduk- 
tionsmittel zugesetzt, um das Eiscn, das als Verunreirii- 
gung praktisch niclit vermieden werden kann, in der zwci- 
wertigen Form zu halten, Dar'eiwer tige s Eisen weist namlich 
eine starke Absorption im Ultraviole ttbereich auf . Va.hr end 
der Bestrahlung des Glases mit UI tr avio le 1 1 s tr alilung wird 
die Durchlassigkeit des Glases fur Ultraviolettstrahlung 
alimahlich geringer infolge sogenannter Solaris a t i o n , 
wobei Ferroionen alimahlich wieder in Ferriionen ^^mge- 
wandelt wer den, 

Bei der Herstellung dieser Klasse von Giasern 
wird kein Lauterungsrnit tel verwendet, weil die ublichen 
Lauterungsmittel, wie Arsentriosid und Antimontrioxid, 
eine sehr starke Absorption urn . Ultraviole ttbereich auf- 
weisen. Die Giite des auf diese Weise hergestellten Glases 
ist nicht besonders hoch? es ent halt eine Vislzahl einge- 
schlossener Gasblasen, 

Nach der Erfindung wurde nun gefunden, dass 
das geschmolzene Gemenge zur Herstellung von G-las mit 
eine 3? Z^sammensGtz-ung innorhalb dec obonbescliriebonen 
Bereichos auf sehr befriedig^nde hF©±«-3 mx'l- oinem Gemisch 
aus Sulfa t odex olrseiv Cc'Ior.l . de/a ei;i ore-ardsches Rsdiilc- 
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tionsmittel zugcsetzt ist, golSutert werden kann. Uber- 
raschendorveise hat'sich. herausges tollt , class das auf 
diese Weise erhaltene: Glas praktisch koine Solarisation 
nach Bestralilung mit Ultraviole ttliclit aufweist. 

Es sei bemerkt, dass an sich diese LSuterungs- 
mittelkonibination ss.B. axis der USA-Patentscbrif t 3.589*885 
bekannt ist, jedooh fur einen ganz anderen Typ von Glas- 
zusammonsotzungen , bei denen die DurchlSssigkeit fur 
Ultraviolettstrahlung niclit vesentlich ist. 

Ein Gemenge aus Sand, Borsaure, Natriumcar- 
bonat , Kaliumcarbonat , Aluminiumoxid und Bariumcarbonat 
zum Erlialten der nachstehonclen Gla szusammensc tzung in 



s±o 2 


68,8 


K 2 0 


10,9 




2 .»9 


BaO 


6,8 


Nci 2 0 


9, 1 


Alj,0 3 


1,5, 



wurde gcschmolzon und m:i.t einom Geniisch von 1 kg Na^SO^ + 
0,6 kg Zucker pro 100 kg Glas golautert. Statt Zuckor 
kann audi Kolile, .Sagomobl odor Holzkohle verwendet wer- 
don. Das daraus erlialtene blascnfroie Glas liatte eine 
Durclil'isfiigkerLt pro mm Dicke von 65 $ im Bereicb urn 
253,7 »tiu Diese DurcJil^s sigkei t blieb aucb nach 15-sttin- 
diger Bcstrahlung mit oinor Ultraviolo ttlampe mit einer 
hohon Emission boi dioser Vollenlange auf dein gleichen 
I'pgel. 

]3 a s e 3i t s pr e c b e n d e 3 } i c h 1 ; 1 ;;o 1 a ute r t e Glas 1 1 ; * t 
eine Aijf'r';i/;sti\?rcl!'l a ss±{vke:1 t von ?2 c ^ fl jodoeh naeb 



5 0 9 8 A 8 / 0 9 5 0 



2519505 

11-4-1975. 



- 4 - 



1 5-stundiger Bestrahlung auf 65 abgenomraen liat . Dieses 
Glas enthalt eine Vielzah.1 von Gas bias en. 

Andere mit ahnlicliem E:rfolg gelauterte Gla'ser 
sind f olgende (in Gew.$>) ; 

(1) 



(2) 



s±o 2 


62, 1 


BaO 


14,2 


B 2°3 


2,0 


A1 2°3 


2,2 


Na 2 0 


8,7 


F 


0,2 




10,6 






sio 2 


63 , 5 


CaO 


'5,2 


B 2°3 


1 ,0 


BaO 


h,5 


Na 2 0 


8,5 


MgO 


3,7 


K 2 0 


9,k 


A1 2°3 


4,2. 



und 
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patentanspr'uch . 

Veirf alrren zur Herstellung ifiir Ultraviole tt- 

strahlung durchiassigen Glases, dessen Zusammensetzung 

in Gew.^ innerlialb der folgenden Grenzen liegt: 

SiO 61 - 70 CaO o - 6 J 

) insgesamt 
B 2 0 3 0,5-3,5 BaO 4 - 15 ) 6 ^ 15 

Na 2 0 8 - 10 MgO O - 5 ) 

K 2 I 9 - 12 A1 2°3 1-5, 

durcli das Schmelzen eines entspreclienden Gemenges, 
dadurch. gekennzeiclinet , dass dem Gemenge ein LSuterungs- 
mittel liinzugeTiigt wird, das aus einem Sulpha t oder 
einem Clilorid "bestelit, dem ein organisches Reduktions- 
raittel zugesetzt wird. 
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